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TALITA BALDIN" JOSE NEWTON CARDOSO MARCHIORP 


RESUMO 

E descrita a estrutura anatómica da madeira de Albizia inundata (Mart.) Barneby & J.W. Grimes, com base 
em materiał procedente do Rio Grandę do Sul. Dos caracteres observados, salientam-se; porosidade difusa; 
vasos arredondados, predominantemente solitarios; elementos yasculares curtos; placas de perfuraęao simples; 
parenąuima paratraąueal abundante, compondo largas faixas alternas as fibras; raios homogeneos de ate 11 
celulas de largura; e fibras libriformes septadas. 

Palavras-chave: Albizia inundata. Anatomia da Madeira, Fabaceae, Leguminosae, Mimosoideae. 
ABSTRACT 

[Wood anatomy oiAlbizia inundata (Mart.) Barneby & J.W. Grimes (Fabaceae)]. 

The wood structure of Albizia inundata (Mart.) Barneby & J.W Grimes is anatomically described based on 
materiał from Rio Grandę do Sul State, Brazil. Among the observed features, the following stands out: 
diffuse porous wood; rounded vessels, mostly solitary; short vascular elements; simple perforation plates; 
abundant paratracheal parenchyma, forming wide bands alternating with fibers; homogeneous rays up to 11 
cells wide; and libriform septate fibers. 

Key words: Albizia inundata, Fabaceae, Leguminosae, Mimosoideae, Wood Anatomy. 


INTRODUęAO 

Conhecida pelos nomes populares de timbó- 
branco, bigueiro, biguazeiro, canaffstula e 
muquem (Lorenzi, 1998), Albizia inundata 
(Mart.) Barneby & J.W. Grimes apresenta am¬ 
pla distribuięao geografica na America do Sul, 
ocorrendo, naturalmente, no Brasil, Paraguai, 
Argentina e Uruguai (Izaguirre & Beybaut, 
2003). 

De acordo com Lorenzi (1998), a especie se 
encontra, naturalmente, na Regiao Amazónica, 
no vale do rio Sao Francisco e no Pantanal 
Matogrossense, em matas ciliares e varzeas 
inundaveis. 
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Para a provmcia argentina de Entre Rios, 
Burkart (1987) indica sua ocorrencia tanto em 
ilhas como a margem dos rios Parana, Uruguai 
e principais afluentes, ate o Delta Superior e 
Medio do rio da Prata. 

Na Repiiblica Oriental do Uruguai, a espe¬ 
cie foi assinalada para “zonas limidas próximo 
a agua”, em matas ciliares do rio Uruguai 
(Brussa & Grela, 2007). 

Embora “ainda nao observada” em Santa 
Catarina, Burkart (1979), mesmo assim, aventa 
a possibilidade de sua ocorrencia natural no 
sudoeste do estado'^, nos municfpios de 
Chapecó, Palmitos, Mondaf e Itapiranga. Sobre 
este ponto, Marchiori & Alves (2012) opinaram 
ser altamente improvavel sua ocorrencia nessa 
regiao - e nao apenas pela ausencia de registros 
em herbario -, mas devido a ąuestoes 
geomorfológicas, pela ausencia de plamcies 


■* BURKART (1979), em yerdade, refere-se a Cathormium 
polyanthiim (A. Spreng.) Burkart, binomio atualmente 
reduzido a sinonlmia de Albizia inundata (Mart.) 
Barneby & J.W. Grimes. 
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sedimentares expressivas no extremo oeste 
catarinense. 

No Rio Grandę do Sul, a primeira referencia 
a especie^, feita por Marchiori (1997), foi con- 
testada por Sobral et al. (2006) com base na 
ausencia de registro em herbarios. Para sanar 
definitivamente a duvida, Marchiori & Alves 
(2012) publicaram urna curta nota sobre a ocor- 
rencia natural da especie no extremo sudoeste 
do estado, municipio de Barra do Quaraf, e en- 
caminharam coletas de materiał fertil a diver- 
sos herbarios da regiao. 

Especie ainda desconhecida na literatura 
anatomica brasileira, o presente artigo visa, pre- 
cisamente, a sanar esta lacuna, bem como a ana- 
lisar a estrutura do lenho sob o ponto de vista 
taxonomico e ecológico. 

REYISAO DE EITERATURA 

Para a familia Eeguminosae {- Eabaceae), 
Record & Hess (1943) relacionaram, entre ou- 
tros caracteres anatómicos: porosidade difusa; 
vasos solitarios ou em pequenos miiltiplos; pla- 
cas de perfuraęao exclusivamente simples; rai- 
os homogeneos; series cristaliferas abundantes; 
parenquima paratraqueal abundante, frequente- 
mente conspicuo; e fibras com pontoaęoes sim¬ 
ples, septadas em diversos generos. 

Para o genero Albizia, Metcalfe & Chalk 
(1972) referem: vasos de diametro medio, com 
tendencia a padrao oblfquo ou em series 
tangenciais; porosidade semidifusa, em algumas 
especies; pontoaęoes intervasculares altemas, 
pequenas e omamentadas; pontoaębes para com 
o parenquima, semelhantes as intervasculares; 
elementos vasculares de 0,2-0,4 pm de compri- 
mento; parenquima paratraqueal abundante, 
com cristais em camaras e, por vezes, terminal; 
raios com 4-7 celulas de largura, pelo menos 
em parte das especies, e com frequencia de 4 a 


^ Sob o binómio de Cathormion polyanthum (A. Spreng.) 
Burkart, a especie foi incluida em obra dendrológica 
sobre as Leguminosas nativas do Rio Grandę do Sul. 
Na segunda edięao do livro (MARCHIORI, 2007), a 
especie ja foi descrita como Albizia immdata, binomio 
atualmente valido. 


8/mm (ate 14), raramente com cristais; e fibras 
septadas de pontoaędes simples, mais numero- 
sas nas faces radiais, com paredes finas a muito 
espessas. 

Das especies brasileiras, Mattos et al. (2003) 
descreveram Albizia niopoides (Spruce ex 
Benth.) Burkart; Marchiori (1995), por sua vez, 
descreveu Albizia austrobrasilica Burkart, es¬ 
pecie incluida em “Madeiras do Rio Grandę do 
Sul” sob o binómio de Albizia edwallii (Hoehne) 
Bameby & J.W. Grimes (Marchiori et al., 2009). 

Fwca Albizia niopoides foramreferidos: aneis 
de crescimento distintos, em linhas onduladas 
tangenciais mais escuras; vasos de 58-95-154 
pm de diametro, com frepiiencia de 6-10-16/ 
mm^; poroś solitarios e em miiltiplos de 2 a 7; 
porosidade difusa; elementos vasculares de 134- 
300-413 pm de comprimento; placas de perfu¬ 
raęao simples, transversais; pontoaęóes 
intervasculares alternas, omamentadas; fibras 
septadas de 470-719-912 pm de comprimento, 
com pontoaęóes simples e paredes medianas a 
espessas (2-4-6 pm); parenquima paratraqueal 
em faixas, com series de 2-4 celulas e cristais 
em camaras; e raios em mimero de 6-8-10/mm, 
de 31-183-305 pm de altura, com 3-14-22 celu¬ 
las, e 7-17-26 pm de largura (Mattos et al., 
2003). 

Para Albizia edwallii (sin.: A. austrobrasi¬ 
lica), foram referidos: aneis de crescimento dis¬ 
tintos, individualizados por zonas fibrosas 
tangenciais mais escuras, parenquima marginal 
e concentraęao de poroś no inicio do anel; va- 
sos arredondados (37-64-93 pm), em miiltiplos 
radiais de 2 a 8, solitarios e em cachos; elemen¬ 
tos vasculares de 155-243-348 pm de compri¬ 
mento; placas de perfuraęao simples, obliquas 
a transversais; pontoaęóes intervasculares alter¬ 
nas; fibras de 735-1125-1362 pm de comprimen¬ 
to, com paredes espessas; parenquima 
paratraqueal escasso, apotraqueal difuso e mar¬ 
ginal; celulas parenquimaticas fusiformes e em 
series de 2-4; e raios em mimero de 6-8,5-12/ 
mm, de 22-76-240 pm de altura, com 1-3-9 ce¬ 
lulas, e ate 5-6 celulas de largura (Marchiori 
1985; Marchiori et al., 2009). 
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Cabe destacar que a especie em estudo foi 
anatomicamente descrita para a Argentina, por 
Tortorelli (1956), sob o nome cientffico de 
Arthrosamanea polyantha (A. Spreng.) 
Burkart®, binomio atualmente reduzido a 
sinonfmia deAlbizia inundata (Mart.) Barneby 
& J.W. Grimes. Na descrięao microscópica da 
madeira, o autor relacionou, entre outros aspec- 
tos: aneis de crescimento pouco demarcados; 
poroś arredondados (50-100-135 pm), solitari- 
os e em miiltiplos radiais de 2 a 3, com 
frequencia de 8 a 46/mm^; elementos vasculares 
curtos (ate 200 pm); placas de perfuraęao sim- 
ples; pontoaęoes intervasculares alternas, peque- 
nas, com abertura linear inclusa; raios em nii- 
mero de 4 a 7/mm, predominantemente 
trisseriados e com ate 40 celulas de altura; 
parenquima axial abundante, confluente em lar- 
gas faixas interrompidas (de 7 a 30 celulas), mais 
largas do que as faixas de fibras; e fibras 
libriformes septadas, curtas (950 pm), de pare- 
des delgadas e com escassas pontoaębes sim- 
ples. 

MATERIAŁ E METODOS 

O materia! estudado consiste de urna amos- 
tra de madeira coletada do tronco de um indivf- 
duo adulto, aparentemente saudavel e a altura 
do peito. O materiał botanico correspondente 
foi depositado nos berbarios SMDB, ICN, 
PACA, SI e HDCE, constando os seguintes re- 
gistros: 

- BRASIE: Rio Grandę do Sul, Barra do 
Quarai'; a beira do rio Quaraf, cerca de 30m a 
leste da ponte; flores branco-esverdeadas; 
Marchiori & Alves n. 1013, 03-12-201E 

Para a confecęao de laminas histológicas, 
foram extrafdos tres corpos-de-prova (1x2x3 
cm) da parte mais externa do lenho, próxima ao 
cambio yascular, orientados para a obtenęao de 
cortes anatomicos nos planos transversal, lon- 
gitudinal radial e longitudinal tangencial. Ou- 


® TORTORELLI, L.A. Maderas y bosąues argentinos. 
Buenos Aires: ACME, 1956. p. 359-361. 


tro bloquinho foi tambem retirado, com vistas a 
maceraęao. 

No preparo de laminas de cortes anatomicos, 
os corpos-de-prova foram amolecidos por 
feryura em agua e seccionados em micrótomo 
de deslizamento, regulado para a obtenęao de 
cortes com espessura nominał de 20 pm. Os 
cortes foram tingidos com safranina e azul de 
astra, desidratados em serie alcoólica ascendente 
(30%. 50%, 75%, 90%, 95%, duas vezes alcool 
absoluto), seguindo-se a passagem em xilol e 
montagem permanente, com “Entellan”. Para as 
laminas de macerado, usou-se o metodo de 
Jeffrey (Burger & Richter, 1991), coloraęao da 
pasta com safranina 1% e montagem permanen¬ 
te, com a mesma resina anteriormente referida. 

A descrięao microscópica seguiu as normas 
do lAWA Committee (1989). Para as percenta- 
gens de tecidos, usou-se um contador de labo- 
ratório e 600 determinaęóes ao acaso, de acor- 
do com Marchiori (1980). O mimero de poroś/ 
mm^foi obtido de forma indireta, a partir de um 
quadrado de area conhecida superposto a 
fotomicrografias da seęao transversal da madei¬ 
ra. As medięóes e determinaęóes estereológicas 
foram realizadas no Eaboratório de Anatomia 
da Madeira da Universidade Eederal de Santa 
Maria, usando-se micrótomo fotónico binocular, 
com diferentes aumentos. Na descrięao ana- 
tómica, os mimeros entre parenteses corres- 
pondem aos valores mfnimos e maximos obser- 
vados; o valor que acompanha a media e o des- 
vio padrao. Os valores quantitativos sao resu- 
midos na Tabela 1. 

As fotomicrografias da Eigura 1 foram to- 
madas em fotomicroscópio Eeica DM 1000, no 
Eaboratório de Anatomia da Madeira do 
CESNORS - UESM. 

DESCRięAO ANATÓMICA 

Aneis de crescimento: distintos, individua- 
lizados por fibras ligeiramente achatadas e po¬ 
roś de menor diametro no lenho tardio (Eigura 
lA). 

Vasos: pouco numerosos (14,2 ± 6,3 (7,0- 
33,0) poros/mm^), em porosidade difusa, por 
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FIGURA 1 - Aspectos anatómicos da madeira de Albizia inundata. A - Aneis de crescimento distintos, demarcados por 
fibras radialmente achatadas, e porosidade difusa, uniforme (seęao transversal). B - Parenąuima paratraąueal-confluente 
e fibras gelatinosas (seęao transversal). C - Raio homogeneo, composto inteiramente de celulas procumbentes (seęao 
longitudinal radial). D - Cristais prismaticos na periferia das faixas de fibras, com 12 ate mais de 20 camaras (seęao 
longitudinal radial). E - Raios multisseriados e unisseriados (seęao longitudinal tangencial). F - Celula perfurada de 
raio e parenąuima axial com 2 a 4 celulas por serie (seęao longitudinal tangencial). 
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vezes em contato com raios. Poroś arredonda- 
dos (113,0 ± 22,9 (68,0-168,0) jrm) e de pare- 
des espessas (7,0 ± 2,0 (3,0-10,0) pm), perfa- 
zendo 10% do volume da madeira. Poroś soli- 
tarios (72%), menos comumente em miiltiplos 
radiais de 2-5 (23%), raramente em cachos de 
3-6 unidades (5%). Elementos vasculares cur- 
tos (272 ± 62,9 (130-440) pm), com placas de 
perfuraęao simples, oblfąuas a transversais, e 
apendices curtos (51 ± 26,6 (20-100) pm), em 
apenas urna extremidade. Tilos, espessamentos 
helicoidais, estriaę5es e depósitos, ausentes. 
Pontoaęoes intervasculares arredondadas (7 ± 
1,1 (5-9) pm), alternas, omamentadas, com aber- 
tura lenticular, horizontal, inclusa. Pontoaęoes 
raio-vasculares (6 ± 0,8 (5-8) pm) e parenquimo- 
vasculares (5 ± 1,1 (4-8) pm), semelbantes as 
intervasculares. 

Parenquima axial: representando 39% do 
Yolume da madeira; em arranjo paratraqueal- 
confluente, compondo largas faixas, com mais 
de tres celulas de largura (Figura 1 A, B). Series 
parenquimaticas de 358 ± 68,6 (220-580) pm 
de altura, e 28 ± 3,7 (23-35) pm de largura, com- 
postas por 2-4 celulas (Figura lE, F). 

Raios: pouco numerosos (7 + 1,5 (4-9) rai- 
os/mm), representando 20% do yolume da ma¬ 
deira; bomogeneos, compostos inteiramente de 
celulas procumbentes (Figura IC, D). Tecido 
radial com contatos frepiientes com yasos. Os 
unisseriados, escassos (12%); de 108 + 36,9 (40- 
200) pm de altura, com 6 + 2,3 (3-11) celulas, e 
19 + 6,2 (13-35) pm de largura. Os 
multisseriados (Figura lE, F), inteiramente de 
celulas procumbentes, em sua maioria 
trisseriados (45%), menos comumente bis- 
seriados (36%), raros tetrasseriados (7%); de 
245 + 35,1 (170-340) pm de altura, com 18 + 
4,5 (11-29) celulas, e 43 + 7,7 (28-63) pm de 
largura. Raios fusionados, presentes. Celulas 
perfuradas, raras (Figura lE). Raios agregados, 
celulas latericuliformes, celulas envolventes e 
celulas oleiferas, ausentes. 

Fibras: libriformes, septadas, em faixas al¬ 
ternas com o parenquima axial (Figura lA, B), 
compondo 31 % do yolume da madeira; curtas 


(915 + 134,7 (690-1150) pm) e de paredes del- 
gadas a espessas (3 + 0,6 (2-4) pm). Pontoaęóes 
simples, diminutas, yerticais, nas faces radiais 
e tangenciais da parede. Fibras gelatinosas, em 
zonas dispersas no lenbo (Figura 12A, B). 
Espessamentos belicoidais e traqueóides, ausen¬ 
tes. 

Outros caracteres: cristais prismaticos, abun- 
dantes, em series de 12 ate mais de 20 camaras, 
no parenquima adjacente as fibras. Maculas 
medulares, presentes. Canais celulares, cistos 
glandulares, estrutura estratificada, silica, 
floema incluso, celulas oleiferas e celulas 
mucilaginosas, ausentes. 

ANAFISE ANATÓMICA 

Os caracteres anatómicos obseryados no le- 
nho de Albizia inundata concordam com relaci- 
onado por Record & Hess (1943), para as 
Feguminosae, e por Metcalfe & Cbalk (1972), 
para as Mimosaceae e genero Albizia Durazz. 

Com relaęao as especies sul-brasileiras de 
Albizia, o lenbo em estudo assemelha-se mais 
ao de A. niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart, 
deyido as largas faixas de parenquima axial al- 
ternadas com faixas de fibras, bem como pela 
largura dos raios. Albizia inundata, todayia, se- 
para-se, facilmente, de Albizia edwallii 
(Hoehne) B ameby & J.W Grimes {- Albizia 
austrobrasilica Burkart), urna yez que esta es- 
pecie apresenta parenquima axial relatiyamen- 
te escasso, predominantemente yasicentrico. 

Por sua yez, o materiał em estudo coincide 
com as caracteristicas qualitatiyas descritas por 
Tortorelli (1956) para Arthrosamanea poly- 
antha, binómio atualmente reduzido a sinonfmia 
de Albizia inundata, notadamente pelas largas 
faixas de parenquima axial altemadas com fai- 
xas de fibras, pelas fibras septadas, pelos poroś 
predominantemente solitarios, e pelos raios de 
ate 4 celulas de largura. As pequenas diferen- 
ęas obseryadas em caracteres quantitatiyos po- 
dem ser atribmdas a idade e/ou procedencia do 
materiał examinado. 

Especie tfpica da mata ciliar, encontrada tan- 
to junto a agua como no alto dos taludes fluyi- 
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TABELA 1 - Dados quantitativos do lenho de Albizia inundata 


Caracteres anatdmicos 

mm 

X 

max 

s 

CV./„ 

Fraęao dc vasos (%) 

7,0 

10,0 

14,0 

3,5 

44,4 

Frequencia de vasos (vasos/mm^) 

7,0 

14,2 

33,0 

6,3 

12,1 

0 to tal de vasos (pm) 

98,0 

122,0 

150,0 

14,8 

20,3 

0 do lumen de vasos (pm) 

68,0 

113,0 

168,0 

22,9 

30,0 

Espessura da parede de vasos (pm) 

3,0 

7,0 

10,0 

2,1 

23,1 

Comprimento el. vasculares (pm) 

130,0 

272,0 

440,0 

62,9 

52,1 

Comprimento de apendices (pm) 

20,0 

51,0 

100,0 

26,6 

15,7 

0 pontoaęocs intcrvascularcs (pm) 

5,0 

7,0 

9,0 

1,1 

16,0 

0 pontoaęoes raio-vasculares (pm) 

5,0 

5,0 

8,0 

0,8 

22,0 

0 pontoaęoes parenq.-vasculares (pm) 

4,0 

5,0 

8,0 

1,1 

31,0 

Fraęao de raios (%) 

15,0 

20,0 

27,0 

6,2 

21,4 

Frequencia de raios (raios/mm) 

4,0 

7,0 

9,0 

1,5 

25,0 

Fraęao de raios unisseriados (%) 

9,0 

12,0 

15,0 

3,0 

38,3 

Altura raios unisseriados (n° celulas) 

3,0 

6,0 

11,0 

2,3 

34,2 

Altura raios unisseriados (pm) 

40,0 

108,0 

200,0 

36,9 

32,6 

Largura raios unissseriados (pm) 

13,0 

19,0 

35,0 

6,2 

25,0 

Altura raios multisseriados (n° celulas) 

11,0 

18,0 

29,0 

4,5 

14,3 

Altura raios multisseriados (pm) 

170,0 

245,0 

340,0 

35,0 

17,9 

Largura raios multisseriados (pm) 

28,0 

43,0 

63,0 

7,7 

4,2 

Fraęao raios bisseriados (%) 

34,0 

36,0 

37,0 

1,5 

10,9 

Fraęao raios trisseriados (%) 

39,0 

45,0 

48,0 

4,9 

75,7 

Fraęao raios tetrasseriados (%) 

4,0 

7,0 

14,0 

5,3 

8,1 

Fraęao de fibras (%) 

28,0 

31,0 

33,0 

2,5 

14,7 

Comprimento de fibras (pm) 

690 

915 

1150 

134 

21 

0 to tal de fibras (pm) 

10 

16 

25 

3,5 

37 

0 lumen de fibras (pm) 

6 

10 

20 

3 

20 

Espessura parede de fibras (pm) 

2 

3 

4 

0,6 

44 


Em que: mm = valor mmimo; x= media; Pareną. = parenąuimo; max = valor maximo; s = desvio padrao; = coefici- 
ente de yariaęao; el. = elementos; 0 = diametro; pm= micrómetros. 


ais, Albizia inundata nao apresenta, todavia, o 
conjunto de caracteres descritos, por Denardi 
(2007), como tipicos da “smdrome anatomica 
de reofilia”, com exceęao da abundancia de 
parenquima axial e fibras gelatinosas, bem como 
pela parede relativamente delgada das fibras, em 
contraste com o descrito para Albizia niopoides 
e A. edwallii, especies sabidamente nao reófilas. 
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